2006/DEC/04/MOH 02:51 PM IP LEGAL - CLARIANT FAX No. 704 331 7707 P. 044 



® 



Curopaifiches Patentamt 
European Patent Office 
Office europ6en des brevets 



liiilliillllllH 

® Veraffenttichungsnummer: 0 68S 589 A2 



® 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



® Anmeldenummer: 95107500.1 


© int Ci-^: D06L 1/22 


(S> Anmeldetag: 17.05.95 




EIn Antrag gemSss Regel 88 EPQ auf 


AnmekJer: BAYER AG 


BerichtTgung der Beschreibung liegt vor. Ober 


diesen Antrag wird im Laufa d^s Verfahrens vor 


D-51368 Lever kusen <DE) 


der FrQfungsabteiiung eine Entschelciung 


getrotfen werden (RIchtDnien fOr die PrOfung im 


@ Erfinder: Qriilze^ Jodchim, Dr. 


EPA. A-V, 3,). 


Efichenweg 25 


® Prioril^t: 30.05.94 DE 4418833 


D-51519 Odenthal (DE) 


Erfinden RIegels, MaiHn, Dr. 


® VerSffentlichungstag der Anmeldung: 


An den Zwelelchen 19b 


D^42799 Leichllngen (DE) 


06.12.9S Patentbiatt 95/49 


Erfinden Schulz^ Rolf 


® Benarmte Vertragsstaateri: 


Stelnwlesenweg 10 


D-55817 Eppstein (DE) 


CH DE FR GB IT U PT 



s 

in 
in 

00 
CO 



0. 
LU 



® Verfahren zur Vorbehandlung natUrllcher Fasem. 

<g) Die Erfindung betrrfft neua Ll+^haltige BMch^reihiifsmitte! und VorbehandJungsmittel fOr die Bleiche und 
Vorbehandlung von Baumwolle, Cellulose, RegeneratcelluJas9 und der©n MIschungen i^toreinandef und mit 
Synthes6fasem» die das Zlel haben, der Ware nach dem Bleich' oder Vorbehandlungsvorgang einen weichen 
Warengriff zu geben. die vorbehandhjngsbedingte FaserschScfigung zu verringem. die nachfolgende Netzbarkeit 
und die Anfarbbarkeit mit DirekS. Reaktiv-, KDpen-. Naphthol- und SchwefeKarbstoffen zu verbessem. 
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Die Brffndung betrffft ein Vertehren zur Vorbehandlung natOrlicher Fasem pflanzllchen Oder tierlschen 
Ursprungs mit elner VoytsehandJungsfiotte, die gegebenenfalls neben anderen TextfJhilfsmftteIn anionische 
Note- brw. Dispergiermlttel enthSIt, deren GegenKatlonen 2U 5 - 100 Aquivalent-% aller Kationsn Lithium 
darstellen. 

s PfJanzllche und antmallsctie Textil-Materiatien werden zu ihrer NaBveredalung einer Reihe von Behand- 
lungsschiitten unterworten. Hierzu zShten die Vorbehandlung. das Farbon oder Bednjcken, soweft die 
TextiJien nicht als WetBware eingesetzt werden sollen. In einem anschlidBenden VeredturvgsprozeB rst die 
Nachbehandlung oder AusrOstung zu nennen. Zur Vorbehandlung zahlsn das Waschen. das Abkochen, 
Belichen und das Bieichen des nativen Rohmaterials. Notwendig ist dtese Bletehe oder Vorbehandlung 

10 einerseits. urn naturtiche, farbige Baumwollbestandtelle zu entfornen und eonrtit durch deren Entfemung dan 
WetBgrad das textilen Foigeproduktes 2u erhOhen. Andereraeita storen diasa natOrlichen BaumwoHbestand- 
t^le beim FSrben briltanter Nuanoen. so daB ^*ne gleichmfifiige Aufheiiung des zu farbendan Untergrundes 
notwendfg fst um den gewunschten Farbton nach der FSrbung zu erzfelan. 

Zu^tzlich wird durch d©n BJoichvorgang eine jAtenaive Reinigung das Rohmsteriala emaicht^ und durch 

76 die Vorbehandlung werden wachatumsbedingte. morphologischs und endogene MateriaJunterschlede dar 
natlvan CeDulose ausgegiichen, was einerseits zu hoherem Farbstoffaufbauvermdgen, andererseits zu 
gislchmgfilgaran Wdrenblldem fiihrt und zu besseren Warenlaufeigenachaften bei nachgaschaltetan NaBver- 
edlungsprozessen fOhrt. 

Bei der bisher durchgefUbrten Vorbehandlung, beispieisweise durch Blelchen, werdon bararts hohe 

20 WelBgrade erzfelt Hiarbel wird aber haufig neben der gswunschtan Bleiche berehs ein teilweisar Abbau dar 
natOrfichen Faser beobachtet, was sich In einer vermindertan MateriaHestlQkelt fiuBert. E3 wurdan daher 
MooHchkeiten gesucht. im Vorbehandlungsverfahren die bishsrige Wasch- bzw. Bleichwirkung zu erhaltan 
Oder zu verbessern. dabef alnen Angriff auf die Fasem zu vermmdam. <fie Verbesserung des Warengriffs zu 
eireichen und die Morphologie dar Fasern fUr eine nachfolgende AnISrbung nntt Sutfogruppenhaltlgan 

26 Dirakt- oder Reaktlvfarbstoffen wetter zu vergl^chmfiBlgen. Ed wurde gafunden, daB dies mfiglich ist wenn 
man zur Vorbehandlung Flotten ainsetzt. die antonische Netz- bzw. DispergiBrmittsI enthalten, deren 
Katfonen mindestens teilweise Lithium darstallen. 

Bisher 1st es ledigllch bekannt. Hirbungen in Gegenwart von Li-Kab'onen vorzunehmen. So beschreibt 
BP 511 571 den Zusatz wasseriQsHcher l>Verbindungen, insbesondere LilHCOg, zurwaBrigen Fartostoffzu- 

30 bareitung. JP 72/43 1 55 beschreibt die Farixing von Fasem und Kunststoffen mil kationischen Farbstoffen 
in Gegenwart grenzflSchenaktiver Verbcndungen. die Li-Salze sein konnen. 

Die £rfindung betrifft ein Verfahren zur Vorbehandlung nattlrliclier Fasem pflanzllchen oder tierischen 
Ursprungs oder deren Gemischien mit synthetischen Fasem mrt einer Vorfaelwdlungsftotle, die anior^isd^ 
Netz- bzw. DisperglermitteJ enthSIt, wobei weiterhin Bleichmittel und/oder Blelchstabliisatoren und/oder 

S5 Tenside und/oder nicht-ionische Komponenten fOr die Textllbehandlung anwesend Oder abwesend sind, das 
dadurch gekennzaichnet ist daB die Katronen der antonischen Nets* bzw. Dlspergiermittel zu 5 - 100 
Aquivaient^% Uthlum und zu 95 - 0 Aqutvalent-% eines oder mehrare aus der Gruppe von Na* IC. 
Ammonium, Ca+'^ und Mg++ darstellen. 

ErnndungsgemSfi vorzubehandelnde natiiflk^he Fasem pflanzlichen oder tierisdien Ursprungs sInd 

40 beispieisweise Baumwolle, Regeneratcellulose. Leinen, JutB» Sisal, Vi^oile, Seide. deren Gemlsche unterein- 
ander oder deren Gemische mit synthetischen Fasem, wTe Polyamid. Polyester oder Polyacryihitril. In 
solchen Gemischen liegt die natOrliche Faser in einer Menge von 10-95 Gew.-% vor. in bevorzugter Weise 
sind die naturlichen Fasern pflanzlichen Uraprvngs. besonders bevorzugt Baumwolle und Leinen sowie 
deren Gemlsche mit den erwfihnten synthetischen Fasem. 

45 Als Formen der Vort>ehand!ung seien beispieisweise das Waschen, das Abkochen. Beuchen und das 
Blelchen, in bevorzugter Weise das Abkochen und das Blelchen, In besonders bevorzugter Weise das 
Blelchen genannt 

ErfindungsgemSB enthalten die Vorbehandlungsflotten anionische Netzmfttel (I), en^onlsche Dispergier- 
mittel (II) Oder Gemische beider, die als Oegenkatfon zu mindestens 6 Aquivalent-% Lithium enthalten. 
$0 Seiche anionische Netz- bzw. Dlspergiermittel sind in bevorzugter Weise Phosphate. Sulfate, Sulfonate* 
Carboxyiate oder ein Gemisch mehrerer von ihnen. 

Beispiele tUr (1) sind: 

1. DialKyi- bzw. Diaryiphosphate der allgemeinen Format: 

66 
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55 



BNSDOCtDc <CP_ 



R— 0(CHj— CHO)„1 O 



<PLI® 



worJn 

H fOr C4-C20 Oder Aryl stoht 
fo fOr Wasserstoff. Mdthy). Ethyl oddr Phenyl 6teht urKi 

n fQr eine Zah! von 0 bis 6 steht. 

2. Fettalkoholsulfonate tew. Sulfate der folgenden Formel: 

R20(CH2CHR30>„CHaCH2-A-U+, 
worln 

fOr Cis-C2a-Alkyt, Ci3-Cs2'Alkeny} oder Cis-Csd-Cydo&lkyI steht 
fQr Wfisserstoff, MethyJ» Ethyl oder Phenyl steht 
n fUr eine Zahl von 12 bis 60 steht. und 
20 A fUr eine aniontsche Gruppe, irtsbesondere SO4- Oder SOa-» 3teht 

3. Sulfonlerte nicinusSle (JDrkischrotOJe) in Form von UtWumeal^en, 

4. Li-alkyJary!$ulfonate mit insQesamt 12-24 C-Atomen, wie z.B. die Dodecytbenzolsulfons^ure 
Lithiumsalze. 

SuKonierte Saureamide aus hdhermolekularen ungeslittlgten FettsSuren der allQemelnen Formel 



wobet 

R* und PP unabhangig voneinander fQr Ci-Gb-ADcyl stehen 
05 X eine ganze Zahl von 12-18 und 

y eine ganze Zahl von 1-3 t>edeuten, 

z,B. das Sulfatierungsprodukt des Otsaurediisobutyiamids: 



W5,H 11 

Jy-N-C-acH^i—CHi CH (CHj), CH, , 



6. AlkyUerte NaphithalinsulfonsBuron als Uttilumsalze, Z.B.: 



(statt I'CfHs auch anderes Ci-C^-AlKyl mognch). 

7, Sullobemsteinsaureester mit der alJgemeinen Fornwl 
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O 

r" O — C — CH SOPU© 

I 

r' O— C CHa 

O 

10 

worin 

. und unabhSngtg vonelnander ftir C^-Ca^-Alkyl od9r Ce-Ciz-Alkenyl stehen. 

8. <k-Sulfo-Fetts3uree3ter 

R* — CH-C'^ 



sopuS) 



26 



30 



worin 

und ^ unabhUngig vooeinander fOr Ce-Cifi stehon. 
Belsplale fDr (II) sind: 

1. Sulfonierte aromatische Kondensationsprodukte, beispielsweise eus Naphfhalin, Fomnatdehyd und 
Schwefels&ure als Lithlumsaize, indbesondere der Formal 



55 



40 



4S 




so9u© 



so: 



— ' X 



worin X eine Zahl von 1-3 darstellL 
2. Verblndungen der Forme] 



5a 



55 




4 
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worin 

R^*> uriabhanglg vom jewelllgen Auftreten fur Ci-Ct2-Aikyl. Ci-Ci2-Alkoxy, Phenyl, Cyclohexyl 

Oder C2-Cg*Hydroxyalkoxy ste^it. 
R"»i mabhangig voneinander fUr Wasser^toff oder Ci-C*-Alkyl steht. 
X fUr elne Zaht von 1 bis 10 steht und 

y unabh^ngig voneinander fOr Zahlen von 1 bis x '^ 1 steht 
3. Polykondensate aus 

a> verscWedenen Alkyteulfonsauren mit HalogenaryisulfOosSuren, wobei die Hauptkomponente folgen- 
der Forme! entsprtcht 



10 



soPu® 
sopu® 



worin 

20 R'^ fCr C6-C22-Alkyl oder Ct-Caa-^kenyl steht. 

b> reaktionsfahigen Alkylaryh/erbindungen mit aromatischen SulfonsSuren, wie z.B. Benzylchtorid mil 
Naphthaiinsutfbnsaure, wobei die Hauptkomponente folgender Formel entspricht: 





—\ I 



30 

worin 

X fflr 1 - 3 steht 

c) Diphenyletherderivate uJi. mH Arylsulfbnaten und Formaldehyd, wobei die Hauptkomponerite 
35 folgender Fonme) entspricht 



worm 

X flir 1 - 3 steht. 

d) KresolsulfonsSuren mit Formeldehyd, wobei die Hauptkomponente folgender Formel entspricht* 



50 



I 



5 
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10 



15 



worin far 

X l'3steht. 

e) Hemstoff^FonnnalcSehyd mit Phenolsulfonsaure, wobei die Hauptkomponente folgerKJer Forme) 
entepricht: 



o = C 



NH 



G2-y) 
















X 




2-x 



25 



30 



worIn 

X =1 cxier 2 und 
y =1 Oder 2 sein konnen. 
4. Verb^ndungen der Forme! 



CHaCKgCO^U® 



50 



worin 

far C6-C22 Steht 

Die anionischen Netz- bzw. Di$pergierm!tte) (I) bzw. (II) sind bekannte Verbindungen, die euf bekannte 
Weise hergesteJIt werden k5 nnen. ErfindungsgemaB erfolgt nun ihre Neutralisation mindestend teilweise mtt 
UOH» LiaCOa, UHCOa Oder anderen Li-Sdizen schwacher SSuren. Uegen herigesteJIungsbedingt die Ne-, K- 
oder Ammonium -Satze vor, wird die freie SSure von (I) bzw. (11) mit Hilf^& eioe$ sauren k>nenaustag$cher$ 
erhalten und anschlieBend mit einer der oben genannten Li-Verbindunngen neutralisiert Ebenso wie 
rrtehrere der genannten Netzmittel (I) els 6emisch in einer Vorbehandtung$flotte tut da3 erfindungsgem^fie 
Verlahren vorJiegen kSnnen oder mehrere Di$perg?ermittei (II) vorliegen ktfnnen. kfinnen auch Oemische 
von Stoffen 3US der Gruppe (l) mit Stoffen der Grvppe (II) vorfiegen. Ebenso ist es mSglich, dafi neben dem 
Li^Katior) auch endere Ketionen von Na, K-, Ammonium, Ca Oder Mg neben Li vorliegen kdnnen. 
ErflndungsgemSfi liegen 5-100 Aquivatent-% U und 95-0 Aquivalent-% elne9 Oder mehrerer der anderen 
Kationen vor. Wichtig ist, daB pro 100 g vorzubehandelnder Faser 0,02 - 5 g, bevorzugt 0.1 - 2 g Li- 
Kationen enthaltende Netz- bzw. DispergiermHtel in der Vorbehandlungsflotte vorliegen. 

In einer weHeren Variante kSnnen U-haltlge (0 bzw. (II) auch in der Vorbehandlungsfiotte aus nioht U- 
halt! gen Netz- bzw. Dispergiermitteln und zugesetzten U-Verblndungen aus der Gruppe von UOH, anorganl- 
schen und organischen Li-Salzen gebildet werden. 
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Oes weiteren kOnnen der Vorbehandlungsflotte noch UbDche nIchMonlsche Komponente (111) zugesetzt 
werddn* v^e z.B. 

1. AlkoxyllertB Cs-C2o-Fettalkohole m'lt 2 bis 12 Ethylenoftdd <EO)- bzw. PropylenoxW (PO)-Bnhelten, 

2. Alkoxylieitd C7-C2o^A]kylph8noid mtt 2 bis 12 EO bzw. PO sowis 
5 3. «-Caprolactam. 

4. Polyvinylpyrrolidone. 

Die erfindungsgennaBen Vorbehandlungsflottan enthaiten die Alkait^ze von (I) und 0') einer Qesamt- 
mengo von 0.2 - 20 g/l, bovorzugt 0.5 - 10 g/I. wobe^ eine* oder mehrero Netzmrttel (I) oder eines oder 
mehrere Oispergfemf^ittdl (il) Oder Gemische (I) und (10 elngesetzt werden. Die Atkalisaize ilegen im 
to angegebenen Unnfang mindestens tsilweise als U-$aize vor. Falls &t\ anderes Kaiion neben Li'*' vorliegt, ist 
dies bevorzugt Na*. 

Das erfindungsgemSBe Vorbe^kandlungsvaffah^B^ kann in Fbrm das Audziehverfahrens Oder in Form 
des Fbutard-Verfahrens durchgefuhrt werden. Als Temperaturbsreich kommt dor von 20 'C - 110*C in 
Prage, wobei das Abkochen als Vorbehandlung bevorzugt im oberen Tail dieses Bereiches. rtSmlich von 70 

IS - da *C, durchgefUhrt wird, wMhrsnd Waschen und Blelchen Im geaamten Temperaturbareicti ausgefUhrt 
werden kdnnen. Die Dauer der Anwendung des erfindungsgemfiBen Verfahr^s let abh^nglg vom Grad der 
Verfarbung bzw. Verschmotzung und ist fOr d^ Fachmann klar erkennbar. 

Die erfindungsgeniSfie Form der Vorbehar>dlung als Bleiche wird so durchgefuhrt» dafi der Flotte als 
Bleiclvnittel ein Hypochlorit, Wasserstotfperoxid, e\n anderes Peroxid, eine Per-Verbindung, Ozon oder 

20 mehrere von ihnen getronnt oder gleichzeitig zugosetzt werden. Bevorzugt wird Hypochlorit Wasserstoff- 
peroxid, Peroxid oder eine Per-Vsrbindung, in besonders bevorzugtef Form Wasserstoffperoxid. ein Peroxid 
Oder sine Per^Verbindung zugesetzt Bet der erflndungsgemMden DurchfQhrung der Vort>ehandlung in Form 
der Bleiche kann das anlonischa Neiz- bzw. Dispergiermittel (!) bzw. (II) vor Oder wahrend des Bletchens 
eingesetzt werden. 

35 Das Netz- bzw. Dispergiermittel (I) bzw. (II) kann auch in der Vorbehandlungsfk>tte aus nicht U-haltlgem 
(1) bzw. (11) und zugasetzter Uthium-Verbindung aus der Gruppe von UOH, anorgan'ischen oder orgaruschen 
U-Salzen gebildet werden. 

FOr den Fall der Verwendung von Wasserstoffperoxkl. anderen Peroxfden oder Per-Verblndungen Ist es 
gQnstig, Bleichstabilisatoren einzusetzen. Ats Bletchstabilisatoren kommen beispielsweise folgende Verbin- 

30 dungsklassen in Frage: 

- Phosphorverblndungen, wi© Trtpolyphosphate, Ortho-phosphate, Hydroxyethan-1,1-dlpho6phonsaure 
und 2-Phosphonobutar>-l ,2,4-tricarbonsaure. 

- Magneslum-Salze von Aminopolycartoonsauinen, 

- Ethylendlamln-tetrBesslgsSlure und deren Salze. 
35 - PolyacrylsSuren und deren Derivate sowie 

- GJuconsSure. 

Die Stabllisatoren enthatten vieifach MIschungen der ot>en aufgeftihrten Wirkstoffe. wie beisplelsweise: 

- QluconsSure und Natriumpyrophosphat^ 

- PolyacrylsSureamid. Hexamethaphosphat und. Ortho-Phosphat. 

40 ' Gluconsaure-natriumsalz und Ethylendiamln-tetraessigsiure-natriumsalz, 

- Ethylendtamin-tetraessigsSure und Hydroxyethan-1,i-dlphosphonsSure oder 

- GluconsSiure, 2-Phosphonobutan-l.2,4'trfcarbonsSlure und Ethylendlamlntetraessigsaure. 
Grundsatzlich konnen zur Herstellung der erfindungsgemfiB einzusetzenden Vort>ehand]ungsflott6 die 

genannten Netzmittel (I). Dispergiermfttel (U) und gegebenenfalls nicht-ionische Kbmponenten (HI) sowohl 
49 einzeln als auch in belieblgem Gemisch unterelr^ander eingesetzt warden. FQr den Fall der Verwendung 
eines Bleichstabilisators wird dieser jedoch stets separat zugesetzt; auf den Brisatz eines Bleichstabllisators 
kann auch verzichtet werden. 

Zur Bleiche von belspTelswelse Rohbaumwolle werden heute im wesentlichen zwei Bletchmethcxjen 
eingesetzt: 

60 a) die Bleiche von Rohbaumwoiie mit ohiQrnattigen Bleichchemikaiien. Mhtels dieses Bleichprozesses ist 
ein sehr hoher WelBgrad und ein sehr guter Warengrffc errelchbar. Wegen der hohen Umweltbelastung 
mit chlortiattlgen Baumwollabbauprodukten ist dieses Verfahren aus UmweltschutzgrOnden stark krttlsiert 
worden. 

b) die Bleiche von RohbaumwoUe mittels Peroxiden, hauptsSchlich mlttels Wasserstoffperoxid. Eine 
55 charekteristische Bleichrezeptur lUr RohbaumwoUe im Ausziehverfahren ist die folgende: 
4 ml/I HzOi (30 %ig) 
2,5 ml/1 NaOH, (32 Gaw,-%) 
4 g/l Stabilisator zur Stabtlislerung von 

7 
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0.1 - 1 g/1 eines rtcht U-haJtigen Netz-ZDispergiermittels und 
0,1 ' 2 mi/1 EntsQtiSumer. 

Die genannt© HaOa-Blelchflone wird erfindungsgemfiB durch Ll-baltlges <l) bzw. (11) erg&nzt Hierbei wird 
Uberraschenerwelse auch bei Al>v/es8nh«it Qblicher Weichmacher ^ne deuttiche Verbessrung des Waren- 
s griffs beot>cchtet. 

E5 1st w^terhln Oborrascbend, daB durch Zugabo der U-SaJze von <l) bzw. (II) zuin Blelchbad die im 
folgenden Veredtungsschritt durcligetuhrte rarbungen mlt Reaktiv-, Substanth/-, KOpen-, Naphthol- und 
Schwefetfarbstoffen gleiohmaBigero und zusMlzllch ttefere Einf^rbungen ergeb&n. Welterhln ist dio sogs- 
nannte Wiederbehdtebarkelt des behandelten Materials verb9$sert. Die erfindungegemaBe Vorbehandlung 
10 mit U-haWgen (I) bzw, (II) vernngert affensichtlich waohstumabedlngte Materialunterschiede und ebenso 
mechanisch bedingte Materiatuntarschlede, wie sie beispielaweise bei textilen Schmlrgelprozesaen elntre- 
ten. ao daB die obengenannten Vergleichm&Blgungen und daraus resultierender) textilen Verbesserungen 
eintreten. 

Folgende Bneategebiete der erfindungsgemaBen Vorbehandlung aeien beaondera herauageslellt: 
15 1. Eirtsatz von U-haWgen (!) bzw. (11) als Zuaatzchomikalien fur die Pero)dd-Bleiche Im Auszlehverfahren 
aus langer urvd kurzer Flotte und im Bleiohverfahren auf kontinurerlich und diskontinuterlich arbeitenden 
Bleicbaggy^atan. wobet Baumwoile. Baumwolle/Leinen. Baumwolle/Vtskose, Baumwolie/Modal, Vlsko- 
se/L^en, Baumwolle/Polyester, Baumwolle/Polyamid in Betracht kommon. 

2- Einstz von U*-haltjgen (i) bzw. (II) als Zus^chemikaTten fOr die Peroxidbleiche In Kontinueverfahren 
fio unter atmosphSrischen Bedingungen oder bei Raumtemperatur odar bei Kochtemperatur unter Hochtem- 
peraturbedlngungen, wobei die unter 1. aufgefOhrten Matorlalten veredelt warden. 

3. Einaatz der Li-lialtfgen (I) bzw. (II) Im Vorbehandlungsverfahren in Form des Auszlehverfahrens aus 
tanger und kurzer Flotte und auf kontinulerrich und diskontlnuierlicb arbehenden Vort>ehandtungsaggrega- 
ten, wobei Baumwoile, BaumwoKe/Leinen, Baumwolle/Rogeneratcellulose. RegeneratcelluloseA^inen.Baum- 

25 wone/Pdyester, BaumwoHe/PolyamW bevorzugt In Betracht. 

4. Bnsat2 der U-halfigen (I) b2w. (11) zum Ausglelch morp^ologischer MaterlalunterscWede Im Hinblick 
auf nachfolgende textile NaBverarbeitungsprozesse. bevorzugt wiaderum als Zusatzmittel in Peroxid- 
bleichprozessen. Hierbei kommen Baumwoile, Baumwolle/ljeinen, Baumwolte/Viekose. BaumwoU6/Modal» 
Viskose/Leinen bevorzugt In Betracht. 

30 

Belsplete 

In den folgenden Betspielen wurden u,a. fdlgenda HiJfsmlttel eingssetzt (geschutzte Warenzeichen der 
Fa. Bayer AG; alle Angaben in Gew.<-%): 

3S BAYSTABIL UBD«: 17 % Glucons3ure (z.T. als Na-Salz), 2 % MgO. 10 % Na-citrat. 71 % HgO; 
BAYSTABIL LFd: 4 % Na-gluconal. 3.5 % Phosphono-tiutanotetracarbonaaure, 6 % MgCl2-6H20, 7 % 
Nitrilotriessig^ui^. Rest Wassor, BAYSTABIL DB: 32 % Na-gluconat. 7 % MgCi2*eH20» 4.5 % Phospho- 
nobutanotetracarbonsaure. Rest Wasser, ERKANTOL NR: A^J5 % C»-Cia-Fetialkohol 6 Ethylenoxid, 42,5 
% Cc-Cft-Alkobol + 6 Propylenoxkl + 15 % H2O. LEVAPON TH flQssig: 36 % Na-Ci2-Ci8-alkylaulf6nat. 

40 10.5 % Ci2-CiB-Fotta!kohol + 3 Ethylenoxtdp 10 % l-Propanol, 34,5 % H2O: BAYSOLEX K: 8,5 % Na- 
gluconat, 6 % Ns^citrat, 19 % Na-CiaCis-alkylsulfdnat; Rest HaO. 

Belsplef 1 

45 1 000 g Baumwolla/Lein6n-Gewet>e (ft^schungsveilialtnis 1:1) wurden In einem Imprfignierfoulard bei 
23* C durch eine Mi$chung» bestehend aus 
j 10 ml/i BAYSTABIL UBD®, 

! 76 ml/1 Natronlauge 38* (32 eew.-%). 

60 ml/1 Wasserstoffperoxid. 35 %. 
50 4 ml/1 Cio-Ci«'Fettalkohol 6 Ethylenoxid (90 %ig In HaO), 

2 ml/1 ERKANTOL NR®. 

3 ml/1 LEVAPON TH fl.« und 

5 ml/1 ^ner HiWsmfttelmlschung A, bestehend aus 
10,0 % Diisooctylphoshat, U-Salz 
55 0,0 % •-CaproJactam 

5,0 % 2-PJisophQnobutan-1,2,4-tricarboneaure, Na-Salz 
; 10.0 % Methyldigiykol 

12,0 % Propylenglykol 

. . 8 
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54.0 % Wasser 

so imprfignleit daB die Bieichflotte bei einer Rotienaufnahme von 70 % insgesami 24 Stunden auff das 
Textilmaterlal einwirkta. 

Mit gleichem Ertolg konnen auch dl© In dor folgenden Tabella 1 aufgofOhrtan Mischungen ate A 
eingesem warden: 
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AnschijeBend wunle 2 x Im Flonenverhaitnls 1:10 be! 80 • C gespOli und Material getrocknet. 
Beispifel 2 

5 1 000 g Vlskose/Leinen-Materiel (Mischungsverhfiltnis wurden auf einem Jigger-Aggregat im 

Flottenverhaitnts 1:8 insQGsamt 60 min bei 95 'C mit ©iner Vorbehandlungsflotte behandelt der 2 mW der 
erfindungsgemn a Ben Hitfsmlttelmlschung aus Bolsptel 1 zugesetrt wurden. 

Nach baendeter Behandlung wurde das Material 1 mal Im FlottenverhaJtnls 1:10 gespUK und getrocknet. 
AnschtieBend wurde das Material im Klotz-Kallvewell-Verfahren mit Reaktlvfarbstoffen wie ubiich 
10 geffirbt 

Belsplel 3 

100 kg Baumwolte Single Jersey wurden auf ©iner Haspelkufa Im Flottenverhaltnis 20:1 mil einer 
75 Bleichffotte, be$tehend bus 
0.2 g/l MgSO* 
0.3 ml/1 BAYSTAB1L LF* 
1.0 ml/J Ci2-Cia-Fettalkohol + 6 Ethylenoxld 
3,0 ml/J NaOH 38^ (32 Gew.-%) 
20 6.0 ml/t H2O2 35 % 
^ und 2.0 ml der erfindungsgemSBen SL±>stanzmi8Chung A 

In 4S Minuten von 50*0 auf d5*C aufgehel2t und ansc^^eB©nd 60 Minuten bai 95 behandelt 
Nach Ablassen der BleichflDtte wurde im FtottenverhSittnis 1 .-20 2x gespQtt 

as Beispiel 4 

25 kg kontektionlertea Baumwollmaierial wurde in einem Paddel Farbeaggregat Im FlottenverhSitnls 
30:1 m'rt etnar Bt^chflatte, bestehend aus 
0.2 Q/l MgSO* 
30 0.3 ml/l BAYSTABIL LF® 

1,0 ml/l Ci2-Cic-Fetta!kohol + 5 Ethylenoxid 
3.0 ml/l NaOH 38^ (32 Ggw.-%) 
5.0 ml/l HjOa 35 % 

und 5,0 ml/! der erfindungsgemaBen Substanz A behandelt 
35 tn 30 Minuten wurde von 25 *C auf 95*0 aufgehelzt und anschltefiend 20 Minuten bei 95*0 behandelt. 
Die Behandlungsflotte wurde auf 50* C abgekOhlt und anschlleSend wurde das Material 2 x im Flpttem^r- 
haltnis 1:30 mft kattem Wasser geapQIt 

Beisprel 5 

40 

100 kg Baumwoil-Maschenware wurden in einer kontinuierlich betriebanen Unterftarttenbletche mit 
folgender Blelchfiotte t>ehandelt: 
0.15 fl/l MgSO+ 
5.00 ml/l BAYSTABIL DB<8^ 
45 0,50 ml/l Phosphonobutano-tetracarbonsSure. Na-8alz (50 %iQ In H2O) 

10,00 mW WassergJas 37* d = 1.39 g/ml (ca.14 % NaOH, ca. 27 % SiOa) 
10.00 ml/l NaOH 38* Be (32 Gew.*%) 
28.50 ml/l HzOz SO % 
5.00 ml/l BAYSOLEX K<8> 
5a 10.00 ml/l der erfindungsgemaBen Substanz A. 
I Das Im FlotienverhSltnls 1:1 impragnierte Material wurde 20 Minuten bel lOO-C gedfimptt und 

I anschlieflend 1 x bei 80*C und 1 x bei 60*0 geapQlt 

Belaplei 6 

.55 . ^ 

500 Kg Baumwdll'Gabardine-WGbware wurden bel einer Flottenautnahme von 100 % mit einer Bleich- 
I flotta im Klotz-Kaftverwell-Verfahren 24 Stunden behandelt Die Bleichflotte hatto die folgande Zusammen- 

setzung: 

.10 . . 
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0.2 gl/I Mg$04 

5.0 ml/l BAYSTABIL LF« 

2.0 mm Phosphonobiitano-tatr3cartx)n^ure, Na-sedz (50 %'tg in H^O) 
15.0 ml/l Wassergtas 37* B^, d = 1,39 g/ml (ca. 14 % NaOH. ca. 27 % SiQ2) 
6 25,0 mlA NaOH 38* Bd (32 
45,0 ml/l H2O2 36 % 

2,0 ml/l Cio-CiB-F©ttaIkohol + B Ethylenoxid (90 %ig In H2O) 
5,0 g/l K2SO5 

10,0 der erfindungsgemaflen Substanz A 

fO 

Beisplol 7 

100 kg BaumwoBe/^olyosier ScherplQsch (Mischungsverhaltniss 80:20) wurden b©i einer Rottenaufnati- 
me von 115 % bei 26 * C 24 Stunden mlt folgender Blelchflotte behandelt: 
75 0,2 g/l MgSO* 

5fi ml/l BAYSTABIL LF* 

2,0 ml/t Phosphonobutno^etracarbonsSlure, Na-$£d? (50 %ig m H^O) 
15,0 ml/t Wasserglas 37- Be, d = 1 ,39 g/ml (ca. 14 NaOH. ca. 27 % Si02) 
25,0 ml/1 NaOH 38- B4 (32 (Saw.-^) 
20 4S.0 ml/1 H2Q2 35% 

2.0 ml/l Cio-C^B-f=ettalkohal + 6 EthyJoooxld %lg In H2O), 
5,0 g/l K2SQ8 

10.0 ml/l der erflndungsgemaflen Substanz A 
25 Patentansprliobe 

1. Verfahren zur Vorbehandlung naturllcher Fasem pflanzlichen odar tierischen Ursprungs oder deren 
Gemischen mit synthetisc^an Fasem mit einer Vorbehandlungsflotte, die anionische NeU- bzw. 
DIspergteimittel enthalt, wobei weiterhin Bletehmlttel und/oder Bleichstabilisatoren und/oder nScht- 
30 ionische Komponanten fOr die Textilbehandlung anwesend Oder abwesend ©ind, dadurch gekennzelch- 
net, dafl die Katlonen der anlonischen Netz- bzw. Disperglermittel zu 6 - 100 Aquivalenty% Lithium und 
zu 95 - 0 Aquivalent-% eines oder mehrere aus der Gruppe von Na+, K+, Ammonium. Ca-*"^ und 
daratellen. 

35 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB es sich bei den natOrflchen Fasarn um 
solche pflanzlichen Urspmngs, bevorzugt um Baumwolle bzw- Leinen handett. 

' 3, Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB ala Vorbehandlung das Abkochen oder das 

j Bleichen, bevorzugt das Blelchen durchgefUhrt wird- 

40 

4. Verfahren nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, daB als BleichmitteJ ein Hypochlorlt. Wasserstoff- 
I peroxid, eIn Pero>dd, eine Per-Vorbindung, Ozon oder mehrere von Ihnen, bevorzugt Hypochlorite 

Wasserstoffperoxid. eIn Peroxid Oder eine Per-Verblndung. besondera bevorzugt Wasser$toffperoxid 
eingesetzt wird (werden). 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet daB das anionische NetZ' bzw. Dispergiermlttel 
ein Phosphat. Sultat Sulfonat, Cartwxylat Oder ein Gemtsch mehrerer von Ihnen 1st. 

6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. daB das anionische Netz- bzw. Dispergienmlttel 
so vor Oder v^hrend des Bleichens etngesetzt wird. 

7. Verfahren nach /Knspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB das U-ha1tige Netz- bzw. Dispergiermlttel ir> 
der Vorbehandlungsflotte aus nfcht LRialtigen Netz- bzw. Disperglermittein und zugesetzten U-Verbln- 
dungen aus der Oruppe von UOH. anorganbchen und organlschen U-Salzen geblldet wird. 

i ^ 

! a. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorbehandlungsflotten N6tz-(1) bzw. 

j Dispertfermitlel (II) in einer Gesamtmenge von 0.2-20 g/l, bevorzugt 0,5-10 g/l ©nthaten. 

i 

■ 11 
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gi Verfahren nach Anspructi 1 , dadurch gekennzelchnet, daB pro 100 g vorzubehandelnder Faser 0.02 - 6 
g, bavorzugt 0,1 - 2 g U-Kationen enthaltende Netz- bzw. Dispergi^rmittel efngesetzl warden. 
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months from the date of mailing of Fomi PCTyiSAfi20 or before the expiration of 22 months from the priority date, 
whichever expires later. 

For further options, see Form PCT^SAC20. 

3. For further details, see notes to Form PCT>lSA/220. 



Name and mailing address of the ISA: 



European Patent Ofllce 
D-60298 Munich 

Tel. +49 8S 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Authorized Offlcer 
Koegler-Hoffmann, S 

Telephone No. 4-49 69 2399-861 1 



(J>) 



Form F>CTilSAiZ37 (Cover Sheet) (Janua/y 2004} 



PAGE 61/72<RCVDAT12HI20(I6 2:23:50 PM [Eastern Standard Tiine]*SVR:USPTO^ 



